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© HOMOPOLYAMINOACIDES TELECHELIQUES FONCTIONNALISES PAR DES GROUPEMENTS 
HYDROPHOBES ET LEURS APPLICATIONS NOTAMMENT THERAPEUTIQUES. 

@ La presente invention concerne des nouveaux mate- 
rlaux a base d'homopolyaminoacides biodegradables, utiles 
notamment pour la vectorisation de principe(s) actif(s) (PA). 
L'invention vise aussi de nouvelles compositions pharma- 
ceutiques, cosmetiques, di&etiques ou phytosanitaires k 
base de ces homopolyaminoacides. 

Le but de l'invention est de fournir une nouvelle mature 
premiere polymere, susceptible d'etre utilisee pour la vecto- 
risation de PA et permettant de satisfaire de maniere opti- 
male a toutes les specifications requises en Pespece: 
biocompatibilite, biod6gradabilite, aptitude & s'associer faci- 
lement avec de nombreux principes actifs ou a les solubili- 
ser, et a libererces principes actifs in vivo. Ce but est atteint 
par la pr§sente Invention qui concerne tout d'abord des ho- 
mopolyaminoacides lin§aires comprenant des unites aspar- 
tiques ou des unites glutamiques, et dont les extremites 
sont porteuses de groupements hydrophobes comportant 
de 8 & 30 atomes de carbone. 

Ces homopolymfcres sont amphiphiles et anioniques et 
sont aptes & se transformer aisement et economiquement 
en particules de vectorisation de principes actifs, ces parti- 
cules 6tant elles m^me propres £ former des suspensions 
colloidales aqueuses stables. 
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HOMOPOLYAMINOACIDES TELECHELIQUES FONCTIONNALISES PAR 
DES GROUPEMENTS HYDROPHOBES ET LEURS APPLICATIONS 
NOTAMMENT THERAPEUTIQUES 

5 La presente invention concerne des nouveaux materiaux k base dTiomopo- 

lyaminoacides biodegradables, utiles notamment pour la vectorisation de principe(s) 
actif(s) (PA). 

^invention vise aussi de nouvelles compositions pharmaceutiques, cosmetiques, 
10 dietetiques ou phytosanitaires a base de ces homopolyaminoacides. Ces compositions 
peuvent etre du type de celles permettant la vectorisation de PA et se presentant, de 
preference, sous forme d'emulsions, de micelles, de particules, de gels, d'implants ou de 
films, 

15 Les PA consideres sont, avantageusement, des composes biologiquement actifs et 

qui peuvent etre administres & un organisme animal ou humain par voie orale, parenteral, 
nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intra-musculaire, intradermique, 
intrap&itoneale, intrac£r6brale, buccale, etc. 

Les PA plus particulierement, mais non limitativement, concernes par l'invention sont des 
20 prolines, des glycoprot&nes, des peptides, des polysaccharides, des lipopolysaccharides, 
des oligo ou des polynucleotides, et des molecules organiques. Mais il peut aussi s'agir de 
produits cosmetiques ou de produits phytosanitaires, tels que des herbicides, des 
insecticides, des fongicides, etc. 

25 Dans le domaine de la vectorisation des principes actifs notamment 

m£dicamenteux, il existe un besoin, dans beaucoup de cas : 

• de les proteger contre la degradation (hydrolyse, precipitation sur site, 
digestion enzymatique etc..) jusqu'a ce qu'ils atteignent leur site d'action, 

• et/ou de controler leur vitesse de liberation afin de maintenir un niveau 
30 therapeutique sur une duree definie, soit 

• et/ou de les vehiculer (en les protegeant) au site d'action. 

A ces fins, plusieurs types de polymeres ont ete etudies et certains sont mSme 
disponibles commercialement. On peut citer par exemple les polymeres du type 
35 polylactique, polylactique-glycolique, polyoxyethylene-oxypropylene, poiyaminoacide ou 
encore polysaccharide. Ces polymeres constituent des matieres premieres permettant de 
fabriquer, par exemple, des implants massiques, des microparticules, des nanoparticules, 
des vesicules, des micelles ou des gels. Outre le fait que ces polymeres doivent etre 
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adaptes a la fabrication de tels syst£mes, ils doivent egalement etre biocompatibles, non- 
toxiques, non-immunogenes, economiques et ils doivent pouvoir etre facilement elimin^s 
du corps et/ou etre biodegradables. Sur ce dernier aspect, il est de surcroit essentiel que la 
biod^gradation dans l'organisme g&iere des produits non-toxiques. 

5 

A titre d'illustration de Tart ant£rieur concernant des polym^res employes comme 
matieres premieres pour la realisation de systemes de vectorisation de PA, divers brevets 
ou demandes de brevet ou articles scientifiques sont 6voqu6s ci-apres. 

10 Le brevet US-B-4,652,441 decrit des microcapsules de polylactide encapsulant 

I'hormone LH-RH. Ces microcapsules sont produites en preparant une emulsion eau-dans- 
huile-dans-eau et comprennent une couche interne aqueuse contenant I'hormone, une 
substance (gelatine) fixant cette demise, une couche huileuse de polylactide, ainsi qu'une 
couche externe aqueuse (alcool polyvinylique). La liberation du PA peut se faire sur une 

15 periode de plus de deux semaines apres injection sous-cutanee. 

Le brevet US-B-6,153,193 decrit des compositions a base de micelles de 
poly(oxy6thylene)-poly(oxypropylene) amphiphiles, pour la vectorisation d'anti-cancfreux 
tel que Tadriamycine. 

20 

Akiyoshi et al. (J. Controlled Release 1998, 54, 313-320) decrivent des pullulans 
qui sont rendus hydrophobes par greffage de cholesterol et qui forment des nanoparticules 
dans l'eau. Ces nanoparticules aptes & se complexer de mantere reversible avec Tinsuline, 
forment des suspensions colloidales stables. 

25 

Le brevet US-B-4,351,337 decrit des copolyaminoacides amphiphiles, k base de 
leucine et de glutamate, utilisables sous forme d f implants ou de microparticules pour la 
liberation controlee de principes actifs. La liberation de ces derniers peut se faire sur une 
dur£e tres longue dependant de la vitesse de degradation du polymere. 

30 

Le brevet US-B-4,888,398 decrit des polymeres a base de polyglutamate ou 
polyaspartate, et eventuellement polyleucine, avec des groupements pendants de type 
alkyioxycarbonylmethyle, places de fafon aleatoire sur la chaine polyaminoacide. Ces 
polyaminoacides, greffes par des groupements lateraux e.g. methoxycarbonylmethyle, sont 
35 utilisables sous forme d'implants biodegradables contenant un PA a liberation prolongee. 
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Le brevet US-B-5,904,936 decrit des nanoparticules obtenues a partir d'un 
polymere bloc polyleucine-polyglutamate, aptes a former des suspensions colloidales 
stables et capables de s'associer spontanement avec des proteines biologiquement actives 
sans les denatures Ces dernieres peuvent ensuite etre liberees in vivo de maniere 
5 contr6Iee, sur une longue periode. 

Le brevet US-B-5,449,513 decrit des copolymers bloc amphiphiles comprenant 
un bloc polyoxyethylene et un bloc polyaminoacide, par exemple poly(beta-benzyl-L- 
aspartate). Ces polymeres polyoxy&hylene-polybenzylaspartate forment des micelles qui 
10 sont aptes a encapsuler des molecules actives hydrophobes telles que l'adryamicine ou 
l'indom^thacine. 

La demande de brevet WO-A-99/61512 decrit des polylysines et des 
polyornithines fonctionnalisees par un groupe hydrophobe (acide palmitique relie a la 
15 polylysine ou ornithine) et un groupe hydrophile (polyoxyethylene). Ces polymeres, par 
exemple la polylysine greffee avec des chaines polyoxyethylene et palmitoyle forment, en 
presence de cholesterol, des vesicules capables d'encapsuler la doxorubicine ou l'ADN. 
Ces polymeres & base de polylysines sont cationiques en milieu physiologique. 

20 La demande de brevet WO-A-00/30618, de la demanderesse, decrit des polymeres 

blocs ou aleatoires poly(glutamate de sodium)-poly(glutamate de methyle, d f 6thyle, 
dliexadecyle ou de dodecyle), aptes a former des suspensions colloidales stables et 
capables de s'associer spontanement avec des proteines biologiquement actives sans les 
denaturer. Ces dernieres peuvent ensuite etre liberees in vivo de mani&re controlee, sur 

25 une longue periode. Ces copolyaminoacides amphiphiles sont modifies par la presence 
d f une chaine laterale alkyle hydrophobe. Ces groupements alkyles sont greffes de fa?on 
covalente sur le polymere via une fonction ester. Ces polymeres sont anioniques en milieu 
physiologique. 

30 Au sein de cet art anterieur relatif aux systemes de vectorisation, il existe un 

certain nombre de references concernant des polymeres hydrophiles comportant des 
groupements hydrophobes en bout de chaines. 

• Le brevet FR 2 533 209, decrit des lipopeptides constitu£ d'une chaine hydrophobe 
35 comprenant 8 a 24 atomes de carbones et d'une chaine peptidique hydrophile ou rendue 
hydrophile. Ces produits sont notamment utiles comme emulsifiants ou comme cristaux 
liquides. 
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Dans le meme esprit et dans le domaine technique des liposomes, on peut citer : 

• La demande de brevet WOA-02/098951 qui decrit des polyaminoacides ou certains de 
leurs derives ayant un groupement lipidique sur Tun des deux bouts de chaine. II peut 

5 s'agir par exemple de poly(gamma-L-benzyl-L-glutamate) ou de poly(N(2- 
hydroxyethyl)-L-glutamine) porteur d'un groupement terminal heptad6cyloctad£cyl- 
amine. Ces polymeres sont utiles a la preparation des liposomes. 

• Le brevet US-B-5,534,241 divulgue des composes amphiphiles constitues par des restes 
10 polylysine substitues, dans la chaine, par des radicaux chelatants du type acide 

diethylenetriaminepentaacetique et, a l'une des extremites de la chaine, par un 
groupement lipophile forme par de la A^-glutarylphosphatidyl6thanolamine (NGPE). Ces 
composes sont destines a etre incorpores dans la membrane bicouche de liposomes. 

15 • II en va de meme pour les polymeres amphiphiles decrits dans le brevet US-B 1-6,284, 
267. Ces polymeres amphiphiles sont des polymeres hydrophiles, lindaires, branches ou 
en etoile, avec au moins deux groupements hydrophobes lies a leurs extremites. Ce 
brevet concerne essentiellement des polymeres hydrophiles neutres & base de 
polyethylene glycol, comme en temoigne tous les exemples de ce brevet. Or, ce type de 

20 polym&re n'est pas biodegradable ce qui constitue un inconvenient majeur. 

Par consequent, ce brevet ne decrit pas et suggere encore moins Putilisation d'un 
polyaminoacide, lineaire et anionique tel qu'un polyglutamate ou un polyaspartate, k 
titre de partie polymere hydrophile dans un polymere amphiphile t£lech61ique . 

25 Ainsi, mSme si de tres nombreuses solutions techniques sont d^veloppees et 

proposees dans l'art anterieur pour la vectorisation des principes actifs medicamenteux, la 
reponse a Tensemble des exigences est difficile a obtenir et demeure non satisfaisante. 
Plus specifiquement, on a pu identifier un besoin non satisfait en un materiau 
biodegradable pour la realisation de particules de vectorisation de principes actifs, ce 

30 materiau devant etre capable de former une suspension aqueuse de nano- ou micro- 
particules de vectorisation propres i s'associer reversiblement h des principes actifs. 

Dans ce contexte, Tun des objectifs essentiels de la prdsente invention est de 
fournir de nouveaux polyaminoacides, amphiphiles, lin6aires et anioniques a pH 
35 physiologique animal (par exemple de Tordre de 7,4), qui represented un 
perfectionnement par rapport a ceux decrits dans le brevet FR-A-2 533 209 ou le brevet 
US-B 1-6,284,267, notamment en termes de taux dissociation d'une proline et de 
biodegradabilite. 
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Un autre objectif essentiel de la prdsente invention est que ces polymeres soient 
aptes a etre utilises pour la vectorisation de PA et permettent de satisfaire de mantere 
optimale a toutes les specifications du cahier des charges, k savoir notamment : 
o capacite : 

5 »a former aisement et economiquement des suspensions 

colloi'dales aqueuses stables, 

■ a s'associer facilement avec de nombreux principes actifs, 

■ et a liberer ces principes actifs in vivo, 
o biocompatibilite, 

10 o biodegradabilite, 

o stabilite k l'hydrolyse. 

Cet objectif, parmi d'autres, est atteint par la presente invention qui concerne tout d'abord 
un homopolyaminoacide amphiphile, lineaire et anionique caracterise en ce que ses deux 
15 extremites sont porteuses de groupements hydrophobes, identiques ou differents entre eux 
et en ce qu'il peut etre symbolise par la formule generate schematique suivante: 

GH— X— PAA— Y— GH 

avec: 

20 - GH etant un Groupement Hydrophobe, 

- X, Y etant independamment un lien correspondant a une liaison covalente ou a un 
radical polyvalent issu d'une entite chimique distincte du pr6curseur de GH, 

- PAA etant une chaine homopolyaminoacide hydrophile et anionique. 

25 II est du merite de la demanderesse d'avoir eu l'idee de combiner, de fa9on tout a 

fait judicieuse et avantageuse, des homppolyaminoacides particuliers lin^aires, biodegra- 
dables et anioniques (e.g. polyAsp ou polyGlu) avec des groupements hydrophobes places 
sur les bouts de chaine du PAA. 

30 Ces nouveaux homopolymeres amphiphiles se sont averes etre particulierement 

bien adaptes pour la vectorisation des proteines. 
Au sens de Tinvention: 

> le terme " homopolyaminoacide " couvre, d'une part les PAA 
comportant un seul type d'unite "acide amin6 n (par exemple soit des 
35 unites glutamiques ou glutamates, soit des unites aspartiques ou 

aspartates) et, d'autre part, aussi bien les oligoaminoacides comprenant 
de 2 a 20 unites "acide amine" que les homopolyaminoacides 
comprenant plus de 20 unites "acide amin£"; 
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> le terrae "unite acide amine" vise un motif monomSrique ou non 
forme par un squelette d'un acide amine" donne, quelles que puissent 
etre les substitutions pour autant qu'elles ne modifient pas la nature de 
1'acide amine concerne. 

5 

Ces homopolymeres presentent des proprietes surprenantes dissociation et/ou 
decapsulation avec un ou plusieurs principes actifs, en comparaison avec des produits 
analogues. 

De plus, ils sont facilement degrades, en presence d'enzymes, en catabolites/metabolites 
1 0 non toxiques (acides amines). 

Au sens de Tinvention et dans tout le present expose, les termes "association" ou 
"associer" employes pour qualifier les relations entre un ou plusieurs principes actifs et les 
homopolyaminoacides, signifient en particulier que le ou les principes actifs sont lies 
15 au(x) homopolyaminoacide(s) notamment par une liaison faible, par exemple par liaison 
ionique et/ou par contact hydrophobe, et/ou sont encapsules par le ou les 
homopolyaminoacides. 

De preference, les homopolyaminoacides selon la presente invention sont des 
20 homooligomeres ou des homopolymeres comprenant des unites d'alpha-L-glutamate et/ou 
d'alpha-L-glutamique ou des unites d'alpha-L-aspartate et/ou d'alpha-L-aspartique. 

S ! agissant les groupements hydrophobes GH, ils sont avantageusement et 
judicieusement selectionnes dans le groupe comprenant : 
25 ■ les alky les lineaires ou ramifies en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au 
moins une insaturation et/ou au moins un heteroatome, 

■ les alkylaryles ou arylalkyles en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au 
moins une insaturation et/ou au moins un heteroatome, 

■ et les (poly)cycliques en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au moins 
30 une insaturation et/ou au moins un heteroatome. 

Dans le cas ou les liens X,Y sont des liaisons covalentes directes, les pr&urseurs 
des GH sont, en pratique et sans que cela ne soit limitatif, choisis dans le groupe 
comprenant les alcools, les acides carboxyliques et les amines, ces composes pouvant etre 
35 fonctionnalises facilement par l'homme de 1'art. 

Les GH sont alors lies aux extremites PAA par des liaisons amide, ester, carbonate, 
carbamate ou uree. 
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Dans le cas ou les liens X,Y sont des radicaux polyvalents (par exemple divalents) 
issus d'une entite chimique distincte du precurseur de GH, les precurseurs des GH sont de 
preference selectionnes parmi les memes especes que dans le cas ou X,Y = liaison 
covalente directe. 

5 Mais cette fois les GH forment une liaison covalente avec le lien (ou radical d'espacement) 
X,Y et ne sont pas directement lies aux extremites PAA. 

X,Y est ainsi un pont qui relie, d'une part, GH et, d'une autre part, une extremite de PAA. 
X,Y sont choisis, ind£pendamment, parmi les radicaux issus de composes fonctionnels 
propres a reagir avec le ou les groupements fonctionnels de GH et les groupements N- 
10 terminaux et C-terminaux de la partie PAA. Ces composes fonctionnels peuvent etre 
avantageusement ceux appartenant au groupe comportant: les unites "acide amine" 
differentes de l'unite monomerique constitutive de la partie homopolymere PAA, les 
aminoalcools, les diamines, diacides, diols et hydroxyacides. 

En tout etat de cause, les liaisons chimiques PAA-(X ou Y) et (X ou Y)— GH sont elles 
15 aussi pr6ferablement des liaisons amide, ester, carbonate, carbamate ou uree. 

Selon un mode prefere de realisation de l'invention, Thomopolyaminoacide repond 
& Tune des formules generates (I), (II) et (III) suivantes : 



20 




25 

dans lesquelles : 

■ R'CO, R 2 CO-, R'', R 2 ', R r et R 2 " represented independamment un 
groupement hydrophobe en C8 a C30 
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R 3 est un groupement alkyle lineaire en C2 a C6 

R 4 est un H ou une entite cationique, de preference selectionn^e dans le groupe 
comprenant : 

- les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium ; 

- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : 

• les cations k base d'amine, 

• les cations a base d'oligoamine, 

• les cations a base de polyamine (la polyethyleneimine &ant 
particulierement preferSe), 

• les cations a base d r acide(s) amines) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
sous-groupe comprenant la polylysine ou Migolysine; 

R 5 est un groupement alkyle, dialcoxy ou diamine en C2 & C6 

A represente independamment un -CH 2 - (unite aspartique) ou -CH 2 -CH 2 - 

(unite glutamique) 

B est un lien form6 par une liaison covalente directe ou un reste acide amine 
repondant a la formule suivante : 



5 
R 




(B) 

dans laquelle R 5 est un radical caracteristique d'un acide amin^ naturel, de 
preference choisi dans le groupe comprenant : H (B est alors un reste 
glycine), Methyle (B est alors un reste alanine), isobutyle (B est alors un 
reste leucine), isopropyle (B est alors un reste valine) ou CH 2 Ph (B est alors 
un reste phenylalanine) 

n+m est defini comme le degre de polymerisation et varie de 3 a 1000, de 
preference entre 20 et 300. 
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Plus preferentiellement, les groupements hydrophobes R*CO-, R 2 CO-, R 1 ', R 2 ', R r et R 2 " 
sont des groupements : 

■ alkyles lineaires ou ramifies en C8 a C30 pouvant comporter Eventuellement au 
moins une insaturation et/ou au moins un heteroatome, 

5 ■ alkylaryles ou arylalkyle en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au moins 
une insaturation et/ou au moins un heteroatome, ou 

■ (poly)cycliques en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au moins une 
insaturation et/ou au moins un h6teroatome. 

10 En pratique, le groupement hydrophobe GH est par exemple un groupement choisi dans le 
groupe comprenant les especes suivantes : palmitate, stearate, cholesteryle, tocopheryle. 

Selon un autre mode de definition, les homopolyaminoacides selon I'invention ont 
une masse molaire qui se situe entre 2 000 et 100 000 g/mole, et de preference entre 5 000 
15 et 40 000 g/mole. 

0 

De maniere remarquable, les homopolyaminoacides de I'invention sont 
susceptibles d'6tre utilises de plusieurs fa?ons selon la nature des groupements 
hydrophobes et le degre de polymerisation de Thomopolyaminoacide. Les methodes de 
20 mise en forme d'un polym£re pour Tencapsulation d'un principe actif sous les diverses 
formes visees par I'invention sont connues de l'homme de Tart. Pour plus de details, on 
peut se r6ferer, par exemple h ces quelques references particulierement pertinentes : 

"Microspheres, Microcapsules and Liposomes ; vol 1. Preparation and chemical 
applications" Ed. R. Arshady, Citus Books 1999. ISBN : 0-9532187-1-6. 
25 "Sustained-Release Injectable Products" Ed. J. Senior et M. Radomsky, 

Interpharm Press 2000. ISBN : 1-57491-101-5. 

"Colloidal Drug Delivery Systems" Ed. J. Kreuter, Marcel Dekker, Inc. 1994. 
ISBN: 0-8247-9214-9. 

"Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology" Ed. D.L. Wise, 
30 Marcel Dekker, Inc. 2000. ISBN : 0-8247-0369-3. 

Ces homopolyaminoacides sont en outre extremement intfressants du fait que, 
selon la longueur de rhomopolymere (degrd de polymerisation) et la nature des 
groupements hydrophobes, ils se dispersent dans Teau & pH 7,4 (par exemple avec un 
35 tampon phosphate) pour donner des solutions ou des suspensions coiloi'dales ou des gels 
structures ou non, en fonction de la concentration en homopolymfcres. De plus, les 
polyaminoacides (sous forme de particules ou non), peuvent encapsuler ou s'associer 
aisement avec des principes actifs tels que des proteines, peptides ou petites molecules. La 
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mise en forme preferee est celle decrite dans la demande de brevet WO-A-00/30618 de la 
demanderesse et qui consiste a disperser l'homopolymere dans Teau et k incuber la 
solution en presence d'un principe actif (PA). Cette solution colloidale de particules de 
vectorisation constitutes des homopolyaminoacides selon Tinvention, peut ensuite etre 
5 filtree sous 0,2 puis directement injectee a un patient. 

Quand le rapport hydrophile/hydrophobe diminue, Thomopolymere peut alors 
former des microparticules capables d'associer ou d'encapsuler des PA. Dans ce contexte, 
la mise en forme des microparticules peut se faire en co-solubilisant le PA et 
10 Thomopolymere dans un solvant organique approprie puis le melange precipite dans 1'eau. 
Les particules sont ensuite recupfrees par filtration et peuvent ensuite etre utilisees pour 
une administration par voie orale (sous forme de gelule, sous forme compactee et/ou 
enrobee ou bien encore sous forme dispersee dans une huile) ou par voie parenteral apres 
redispersion dans Teau. 

15 

Selon une variante, l'homopolymere peut etre solubilise dans un solvant 
biocompatible tel que la N-methylpyrrolidone ou une huile appropriee telle que le 
Mygliol® puis injecte en intramusculaire ou sous-cutanee ou dans une tumeur. La 
diffusion du solvant ou de Thuile conduit a la precipitation de l'homopolymere sur le site 
20 d'injection et forme ainsi un depot. Ces depots assurent ensuite une liberation controlee 
par diffusion et/ou par Erosion et/ou par degradation hydrolytique ou enzymatique de 
l'homopolymere. 

Independamment du fait que la forme microparticulaire de Thomopolyaminoacide 
25 selon Tinvention est preferee, les homopolymeres de Tinvention, sous forme neutre ou 
ionisee, sont de fa9on plus generale, utilisables seuls ou dans une composition liquide, 
solide ou gel et dans un milieu aqueux ou organique. 

II convient de comprendre que l'homopolymere a base de polyaminoacides contient 
30 des fonctions carboxyliques qui sont soit neutres (forme COOH), soit ionisees (anion 
COO"), selon le pH et la composition. Pour cette raison, la solubilite dans une phase 
aqueuse est directement fonction du taux de COOH libre de Thomopolymere (non greffe 
par le motif hydrophobe) et du pH. En solution aqueuse, le contre-cation peut etre un 
cation metallique tel que le sodium, le calcium ou le magnesium, ou un cation organique 
35 tel que la triethanolamine, la tris(hydroxymethyl)-aminomethane ou une polyamine tel que 
la polyethyleneimine. 
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Les homopolymeres de l'invention sont par exemple obtenus par des methodes 
connues de l'homme de Tart. Tout d'abord, rappelons que pour l'obtention de 
polyaminoacide de type alpha, la technique la plus courante est bas£e sur la 
polymerisation d'anhydrides de N-carboxy-aminoacides (NCA), decrites, par exemple, 
5 dans Particle "Biopolymers, 1976, 15, 1869 et dans l'ouvrage de H.R. Kricheldorf "alpha- 
Aminoacid-N-carboxy Anhydride and related Heterocycles" Springer Verlag (1987). Le 
derive de NCA est de preference NCA-Glu-O-Bz (Bz = Benzyle), car le groupement 
benzyle peut etre selectivement hydrolyse sans toucher d'autres fonctions chimiques des 
homopolymeres ou du groupement hydrophobe. 

10 

A titre d'exemple, un homopolymere appartenant a la structure generate (I) peut etre 
obtenu notamment selon le schema suivant (avec Ri = R 2 = groupement stearate, 
R 3 = -(CH 3 ) 2 - et le polymaminoacide est un polyglutamate). 




Un homopolymere de structure (II) peut etre obtenu notamment par la sequence de 
reaction suivante : initiation d'une polymerisation de NCA-Glu-O-Bz par un groupement 
hydrophobe ayant une fonction amine pour donner un intermediaire (II-A), termine par 
20 une fonction amine, puis, couplage du produit intermediaire (II-A) avec un compose 
difonctionnel approprie tel qu'un dichlorure d'acide, un diisocyanate ou un 
dichloroformate. 

Un homopolymere de structure (III) peut etre quant h lui obtenu notamment par reaction 
25 de Pintermediaire (II-A) avec un groupement hydrophobe fonctionnalise tel qu'un 
chlorure d'acide ou un chloroformate. 



A titre d'exemple un compose intermediaire de type (II-A) peut etre obtenu notamment 
selon le schema suivant (R r est le dodecanol et B est la leucine). 
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(ii) OH) 



II doit etre observe que le degre de polymerisation est defini par le rapport molaire de 
Tinitiateur sur celle du monom&re. 

5 

Selon un autre de ses aspects, l'invention vise une composition pharmaceutique, 
cosmetique, dietetique ou phytosanitaire comprenant au moins un homopolyaminoacide 
tel que defini ci-dessus et eventuellement au moins un principe actif, qui peut etre 
therapeutique, cosmetique, dietetique ou phytosanitaire. 

10 

Suivant une disposition interessante de l'invention, le principe actif est assocte 
au(x) homopolyaminoacide(s) par une ou plusieurs liaisons autre(s) qu'une (ou que des) 
liaison(s) chimique(s) covalente(s). 

15 Les techniques dissociation d'un ou de plusieurs PA aux homopolyaminoacides greffes 
selon Tinvention, sont decrites notamment dans la demande de brevet WO-A-00/30618. 
Elles consistent a incorporer au moins un principe actif dans le milieu liquide contenant 
des particules PV, de maniere a obtenir une suspension colloi'dale de PV charges en ou 
associees avec un ou plusieurs principe(s) actif(s) PA. Cette incorporation, qui conduit a 

20 un piegeage de PA par les PV, peut etre realisee de la maniere suivante : 

• mise en solution aqueuse de PA, puis ajout des PV, soit sous forme de 
suspension colloi'dale, soit sous forme de PV isolees (lyophilisat ou 
precipite) ; 

• ou ajout de PA, soit en solution, soit k l'etat pur ou pr^formule, a une 
25 suspension colloidale de particules PV, eventuellement preparee 

extemporanement par la dispersion de PV seches dans un solvant approprie, 
tel que 1'eau. 

De preference, le principe actif est une proteine, une glycoproteins une proteine 
30 \i6c k une ou plusieurs chames polyalkyleneglycol (de prSfSrence PolyEthyleneGlycol 
(PEG) : "proteine-PEGyl^e"), un polysaccharide, un liposaccharide, wi oligonucleotide, 
un polynucleotide ou un peptide. 
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Selon une variante, le principe actif est une "petite" molecule organique 
hydrophobe, hydrophile ou amphiphile. 

Au sens du present expose, une "petite" molecule est notamment une petite molecule non 
proteinique. 

5 

Comme exemples de PA susceptibles d'etre associes aux homopolyaminoacides selon 
Tinvention, qu'ils soient ou non sous forme de (nano ou micro)particuIes, on peut citer : 

o les proteines telles que Tinsuline, les interferons, les hormones de 
croissance, les interleukines, Teiythropoietine ou les cytokines; 
10 o les peptides telles que la leuprolide ou la cyclosporin ; 

o les petites molecules telles que celles appartenant a la famille des 

anthracyclines, des taxoi'des ou des camptothecines ; 
o et leurs melanges. 

1 5 Selon un mode de realisation, la composition de Tinvention est sous forme d'un gel, 

d'une solution, d'une suspension, d'une emulsion, de micelles, de nanoparticules, de 
microparticules, d r un implant, d'une poudre ou d'un film. 

Suivant Tune de ses formes particulierement preferees, la composition, charg£e ou 
20 non en principe actif(s), est une suspension colloidale stable de nanoparticules et/ou de 
microparticules et/ou de micelles d'homopolyaminoacides, dans une phase aqueuse. 

Selon une autre mode de realisation, la composition de Tinvention est sous forme 
de solution dans un solvant biocompatible et peut etre injectde par voie sous-cutanee, 
25 intramusculaire ou dans une tumeur. 

La composition selon Tinvention, des lors qu'elle est pharmaceutique, peut etre 
administrSe par voie orale, parenteral, nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, intravei- 
neuse, intramusculaire, intradermique, intraperiton^ale, intracerebrale ou buccale. 

30 

II est egaiement envisageable que la composition soit sous forme de solution dans 
un solvant biocompatible, susceptible d'etre inject6e en sous-cutane, intramusculaire ou 
dans une tumeur. 



35 Selon une autre variante, la composition selon Tinvention est formulee de telle 

sorte qu'elle soit apte a former un d^pot sur le site d'injection. 
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^invention vise aussi des compositions qui comprennent des 
homopolyaminoacides selon invention et des principes actifs et qui sont susceptibles 
d'etre utilises pour la preparation : 

• de medicaments, en particulier pour administration orale, nasale, vaginale, 
5 oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intramusculaire, intradermique, 

intraperiton^ale ou intracerebral, les principes actifs de ces medicaments 
pouvant etre, notamment, des proteines, des glycoproteines, des proteines 
liees i une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol {par exemple 
PolyEthyleneGlycol (PEG), on parle alors de proteines "PEGylees"}, des 
10 peptides, des polysaccharides, des liposaccharides, des oligonucleotides, 

des polynucleotides et des petites molecules organiques hydrophobes, 
hydrophiles ou amphiphiles, 

• et/ou des nutriments, 

• et/ou de produits cosm&iques ou phytosanitaires. 

15 

Selon encore un autre de ses aspects, Tinvention vise un procede de preparation: 

• de medicaments, en particulier pour administration orale, nasale, vaginale, 
oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intramusculaire, intradermique, 
intraperito-neale ou intracerebrale, les principes actifs de ces medicaments 

20 pouvant etre, notamment, des prolines, des glycoproteines, des proteines 

liees a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol {par exemple 
PolyEthyleneGlycol (PEG), on parle alors de prolines "PEGylees"}, des 
peptides, des polysaccharides, des liposaccharides, des oligonucleotides, 
des polynucleotides et des petites molecules organiques hydrophobes, 

25 hydrophiles ou amphiphiles, 

• et/ou des nutriments, 

• et/ou de produits cosmetiques ou phytosanitaires, 

ce proc6de etant caracterise en ce qu'il consiste essentiellement a mettre en ceuvre au moins 
un homopolyaminoacide tel que defmi ci-dessus et/ou la composition elle aussi decrite 
30 supra. 

^invention concerne egalement une methode de traitement therapeutique 
consistant essentiellement a administrer la composition telle que decrite dans le present 
expose, par voie orale, parenteral, nasale, vaginale, oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, 
35 intramusculaire, intradermique, intraperitoneal, intracerebral ou buccale. 
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Suivant une variante particuliere de Tinvention, cette methode de traitement 
therapeutique consiste essentiellement a mettre la composition telle que decrite supra sous 
forme de solution dans un solvant biocompatible puis a Tinjecter en sous-cutane, 
intramusculaire ou dans une tumeur, de preference de maniere a ce qu'elle forme un depot 
5 sur le site d'injection. 

L'invention sera mieux comprise et ses avantages et variantes de mise en ceuvre 
ressortiront bien des exemples qui suivent et qui decrivent la synthese des 
homopolyaminoacides telecheliques, leur transformation en systeme de vectorisation de 
10 PA (suspension colloidale aqueuse stable) et la demonstration de la capacite d'un tel 
systeme de s'associer a une proteine pour former des compositions pharmaceutiques. 



15 Exemple 1 : Synthase d'un t-pGluONa C18/C18 




C17 represente une chaine alkyle satur^e et lin£aire 



20 Etape 1 : Polymerisation 

Dans un reacteur de 1 L sous flux d'azote, 39,5 g de NCA GluOBz sont dissous dans 495 
ml de NMP k 40°C. 0,33 g de 1,4-butanediamine sont solubilises dans 5 ml de NMP puis 
ajoutes au milieu reactionnel. La polymerisation est arretee a 90% de conversion du NCA 
par ajout de HC1 (4M dans le dioxane, 5,0 ml). Le polymere est precipit6 dans un melange 

25 methanol/6ther diisopropylique (700/2800 ml), filtre puis lave au methanol (2 xl L) et a 
Tether diisopropylique (2 x 1 L). Le produit est enfin seche dans une etuve sous vide a 
40°C. 10,8 g du polymere telechelique t-pGluOBz.2HCl sont obtenus. 
La masse molaire en nombre (Mn) (determine par GPC) est de 4,5 kg/mol en Equivalents 
PMMA. 

30 

Etape 2 : Greffage des amines terminates 

6 g du precedent polymere sont ensuite dissous, a temperature ambiante, dans 300 ml de 
THF. Cette solution est refroidie a 0°C avant de proceder a Tajout du chlorure d'acide 
palmitique (0,89 g). Enfin, 0,47 g de trtethylamine sont & leur tour ajoutes. Le milieu est 
35 ensuite remis a temperature ambiante pour une heure. A la fin de la reaction, le milieu 
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reactionnel est verse dans 2,1 L d'ether diisopropylique. Le pr&ipite est filtrS, lav£ k 
T&hanol a 96% (3x300 ml) puis a Tether diisopropylique (3x300 ml). Le produit est enfin 
seche dans une etuve sous vide a 40°C. 6,3 g du polymere t-pGluOBz-C18 sont obtenus. 
La Mn (determine par GPC NMP) est de 6,1 kg/mol en equivalents PMMA. 



Etape 3 : Hydrolyse des esters benzyliques 

6 g du precedent polymere sont dissous dans 46 ml de TFA a temperature ambiante. La 
solution est ensuite refroidie a 0°C avant de proceder a l'ajout au goutte & goutte du HBr 
(k 30% en poids dans Tacide acetique, 20,6 ml soit 4 equivalents). A la fin de l'ajout, le 

10 milieu est agite 4 heures a temperature ambiante. La fin de la reaction est v6rifiee par 
RMN ! H du milieu reactionnel dans le TFA-rf. Le milieu reactionnel est ensuite verse dans 
un melange eau-ether diisopropylique (50-50, volume total de 324 ml). Le polymere est 
ensuite filtre sur fritte et lave a Tether diisopropylique (3x100 ml). Le polym&re est seche 
48 h a 40°C sous vide. 3,3 g du polymere sont obtenus. 

15 La presence des groupements hydrophobes greftes sur les extremites du polymere est 
confirmee par RMN ! H dans le TFA-c/ et le degre de polymerisation est de 30 (la valeur 
nominale est de 30). La Mn (determine par GPC NMP) est de 6,1 kg/mol en equivalents 
PMMA. 

20 Etape 4 : Mise en suspension du polymere dans Veau 

2,7 g du polymere precedent sont mis en suspension dans 100 ml d'eau demin&ralisee. 21 
ml d'une solution de NaOH IN sont lentement ajoutes. La neutralisation est terming 
lorsque tout le polymere s'est solubilise et que le pH se situe autour de 7,4. On obtient 
une solution limpide a Tceil et stable dans le temps a temperature ambiante. 



5 



25 



Exemple 2 : Synthase d'un t-pGluONa PheOC12/C12 



30 




C n et C ]2 represented des chaines alkyles saturees et lin&ires 



2860516 



17 

Etape 1 : Polymerisation 

Dans un reacteur de 500 ml sous azote, 192 ml de NMP sont chaufltes a 40°C. 60g de 
NCA GluOBz sont ensuite dissous dans ce solvant. Lorsque le milieu est homogene, une 
solution de Tamorceur dans la NMP (2,28 g de PheOC12 dans 25 ml a 40°C) est 
5 introduite dans le milieu reactionnel. La reaction est suivie par IR pour estimer la 
conversion du NCA. A 90%, la reaction est stoppee par ajout d'un exces d'HCl (4M dans 
le dioxane, 4,27 ml). Le milieu reactionnel est alors lentement coule dans 4,5 L d'eau. Le 
polymere precipite est ensuite filtre, lave au methanol acide (2x310 ml) puis a Tether 
diisopropylique (2x310 ml). Le produit est enfin seche dans une etuve sous vide a 40°C. 
10 39,9 g du polymere pGluOBz- PheOC12 sont obtenus (soit 88% de rendement). 
La Mn (determine par GPC NMP) est de 12,5 kg/mol en equivalents PMMA. 

Etape 2 : Greffage de Famine terminate 

10 g du precedent polymere sont ensuite dissous, a temperature ambiante, dans 361 ml de 
15 THF. Cette solution est refroidie a 0°C avant de proceder a Pajout du chlorure d'acide 
laurique dilue dans du THF (0,66 g dans 7 ml de THF). Enfin, 0,5 ml de triethylamine sont 
a leur tour ajoutes. Le milieu est ensuite remis a temperature ambiante pour une durSe de 
reaction d'une heure. La formation rapide d'un precipite de chlorhydrate de triethylamine 
est observee. A la fin de la reaction, le milieu rdactionnel est vers6 dans 1,4 L d'&her 
20 diisopropylique. Le precipite est filtre, lave a Tethanol a 96% (2x360 ml) puis a Tether 
diisopropylique (2x360 ml). Le produit est enfin seche dans une etuve sous vide a 40°C. 
9,5 g du polymere t-pGluOBz-PheOC12/C12sont obtenus. 
La Mn (determine par GPC NMP) est de 1 1,9 kg/mol en equivalents PMMA. 

25 Etape 3 : Hydrolyse des esters benxyliques 

8,9 g du precedent polymere sont dissous dans 68 ml de TFA a temperature ambiante. La 
solution est ensuite refroidie k 0°C avant de proceder k Tajout au goutte k goutte du HBr 
(a 30% en poids dans Tacide acetique, 30 ml soit 4 equivalents). A la fin de Tajout, le 
milieu est agite 4 heures k temperature ambiante. La fin de la reaction est verifiee par 

30 RMN *H du milieu reactionnel dans le TFA-d. Le milieu reactionnel est ensuite verse dans 
un melange eau-ether diisopropylique (50-50, volume total de 480 ml). Le polymere est 
ensuite filtre sur fritte et lave a Tethanol (2 x 100 ml) puis a Tether diisopropylique (2 x 
135 ml). Le polymere est seche 48 h a 40°C sous vide. 4,93 g du polymere t-pGluOH- 
PheOC12/C12 sont obtenus (soit 90% de rendement). 

35 La presence des groupements hydrophobes greftes sur les extr&nites du polymere est 
confirmee par RMN ! H dans le TFA-rf et le degre de polymerisation est de 36 (la valeur 
nominale est de 30). La Mn (determine par GPC NMP) est de 10,0 kg/mol en Equivalents 
PMMA. 
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Etape 4 : Mise en suspension du polymere dans Veau 

4,4 g du polymere precedent sont mis en suspension dans 150 ml d'eau demineralisee. 31 
ml d'une solution de NaOH IN sont lentement ajoutes. La neutralisation est terminee 
5 lorsque tout le polymere s'est solubilise et que le pH se situe autour de 7,4. On obtient 
une solution limpide a l'ceil et stable dans le temps a temperature ambiante. 



Exemple 3 : synthese d'un t-pGIuONa PheOC18/C18 

10 

COjNa 
0 H 

C )8 et C| 7 representent des chaines alkyles saturees et lineaires 

Ce polymere a ete synthetise selon le meme procede decrit dans Texemple 2, 
15 Le degr£ de polymerisation d6termin6 par RMN ! H dans le TFA-rf est de 38 (la valeur 
nominale est de 30). La Mn (determine par GPC NMP) est de 7,0 kg/mol en equivalents 
PMMA. 



20 Exemple 4 : synthase d'un t-pGluONa PheOC18/T 




Cjg represente une chaine alkyle saturee et lirieaire, et T represente le D,L-alpha-tocoph6rol 

25 Ce polymere a ete synthetise selon le meme procede decrit dans Pexemple 2. Le greffage 
du groupement D,L-alpha-tocopherol est realise par reaction avec le derive chloroformate 
correspondant. Le degre de polymerisation determine par RMN *H dans le TFA-rf est de 
36 (la valeur nominale est de 30). La Mn (determine par GPC NMP) est de 7,6 kg/mol en 
equivalents PMMA. 



30 



2860516 



19 

Exemple 5 : Synthase d'un compose comparatif CI, pGluONa C18 

C0 2 Na 




O H 

Cj 8 represente unc chaine alkyle saturee et lineaire 

5 

Ce polymere est obtenu par une synthese equivalente a celle rapportee dans l'exemple 2. 
L'amorceur employ^ est dans ce cas la stearylamine et aucune reaction de greffage n'est 
effectuee sur l'autre extremite du polymere. En fin de synthese, le polymere a les 
caracteristiques suivantes. 

10 

Le degre de polymerisation determine par RMN l H dans le TFA-d est de 32 (la valeur 
nominale est de 30). La Mn (determine par GPC NMP) est de 8,300 kg/mol en equivalents 
PMMA. 



15 

Exemple 6 : Etude dissociation avec I'insuline 



On prepare une solution aqueuse contenant 10 mg de polymere par millilitre a pH 7,4 et 
200 UI d'insuline (7,4 mg). On laisse incuber les solutions pendant deux heures a 
20 temperature ambiante et on separe I'insuline libre de I'insuline associee par ultrafiltration 
(seuil & 100 KDa, 15 minutes sous 10000G a 18 °C). L'insuline libre r&up&de dans le 
filtrat est ensuite dosee par CLHP (Chromatographic Liquide Haute Performance) et Ton 
d£duit la quantite d'insuline associde. Les rdsultats sont donnas dans le tableau 1 ci- 
dessous. 

25 TABLEAU 1 



Polymere 


% association 


Ex 3 


93% 


Ex 4 


96% 


Ex 5 (CI) 


37% 



Les resultats ddmontrent que les polymeres de Tinvention sont capables d'associer 
I'insuline pour dormer des suspensions colloi'dales de taille supdrieure a 100 Kda et les 
taux dissociation avec I'insuline sont tres eleves. La capacite d'association de ces 
30 polymeres les rend aptes a etre utilises comme agents de vectorisation. 
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REVINDICATIONS 

1. Homopolyaminoacide amphiphile, lineaire et anionique caracterise en ce que ses 
deux extremites sont porteuses de groupement hydrophobes, identiques ou difterents entre 
5 eux et en ce qu'il peut etre symbolise par la formule generate sch&natique suivante: 

GH— X— PAA— Y— GH 

avec: 

1 0 - GH etant un Groupement Hydrophobe, 

- X, Y independamment etant un lien correspondant a une liaison covalente ou a un 
radical polyvalent issu d'une entite chimique distincte du precurseur de GH, 

- PAA 6tant une chaine homopolyaminoacide hydrophile et anionique. 

15 2. Homopolyaminoacide selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend 
des unites d'alpha-L-glutamate et/ou d f alpha-L-glutamique ou des unites d r alpha-L- 
aspartate et/ou d f alpha-L-aspartique . 

3. Homopolyaminoacide selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que les 
20 groupements hydrophobes sont choisis dans le groupe comprenant : 

■ les alkyles lineaires ou ramifies en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au 
moins une insaturation et/ou au moins un h&eroatome, 

■ les alkylaryles ou arylalkyles en C8 a C30 pouvant comporter eventuellement au 
moins une insaturation et/ou au moins un h&eroatome, 

25 ■ et les (poly)cycliques en C8 a C30 pouvant comporter Eventuellement au moins 
une insaturation et/ou au moins un hetfroatome. 

4. Homopolyaminoacide selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise 
en ce qu f il repond a Tune des formules generales (I), (II) et (III) suivantes : 




2860516 



21 




dans lesquelles : 

■ R l CO-, R 2 CO-, R r , R 2 , R r et R 2 " represented independamment un 
groupement hydrophobe en C8 k C30 

■ R 3 est un groupement alkyle lineaire en C2 a C6 

■ R 4 est un H ou une entite cationique, de preference selectionnee dans le groupe 
comprenant : 

- les cations m&alliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium, 

- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : 

• les cations a base famine, 

• les cations a base d'oligoamine, 

• les cations a base de polyamine (la poly&hyleneimine etant 
particulierement preferee), 

• les cations a base d'acideCs) amines) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
sous-groupe comprenant la polylysine ou l'oligolysine, 

■ R 5 est un groupement alkyle, dialcoxy ou diamine en C2 a C6 

■ A represente independamment un -CH 2 - (unite aspartique) ou -CH2-CH2- 
(unite glutamique) 

■ B est un lien forme par une liaison covalente directe ou un reste acide amine 
r£pondant a la formule suivante : 
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5 

R 

YY 

O H 
(B) 

dans laquelle R 5 est un radical caracteristique d'un acide amine naturel, de 
preference choisi dans le groupe comprenant : H (B etant alors un reste 
5 glycine), Methyle (B etant alors un reste alanine), isobutyle (B etant alors 

un reste leucine), isopropyle (B etant alors un reste valine) ou CH 2 Ph (B 
etant alors un reste phenylalanine) 

■ n+m est defini comme le degre de polymerisation et varie de 3 a 1000, de 
1 0 preference entre 20 et 300. 

5. Homopolyaminoacide selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise 
en ce que le groupement hydrophobe GH est un groupement choisi dans le groupe 
comprenant les especes suivantes : palmitate, stearate, cholesteryle, tocopheryle. 

15 

6. Homopolyaminoacide selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise 
en ce que sa masse molaire se situe entre 2 000 et 100 000 g/mole, et de preference entre 

5 000 et 40 000 g/mole. 

20 7. Composition pharmaceutique, cosmetique, dietetique ou phytosanitaire 
comprenant au moins un homopolyaminoacide selon Tune quelconque des revendications 
116. 

8. Composition selon la revendication 7, caracterisee en ce quelle comprend au 
25 moins un principe actif. 

9. Composition, notamment selon la revendication 8, caracterise en ce que le principe 
actif est associe au(x) polyaminoacide(s) par une ou plusieurs liaisons autre(s) qu'une (ou 
que des) liaison(s) chimique(s) covalente(s). 

30 

10. Composition selon la revendication 8 ou 9, caracterisee en ce que le principe actif 
est une proteine, une glycoprot6ine, une proteine liee a une ou plusieurs chaines 
polyalkyleneglycol {de preference PolyEthyleneGlycol (PEG) : "proteine-PEGylee"}, un 
polysaccharide, un liposaccharide, un oligonucleotide, un polynucleotide ou un peptide. 

35 
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11. Composition selon la revendication 8 ou 9, caracteris6e en ce que le principe actif 
est une petite molecule organique hydrophobe, hydrophile ou amphiphile. 

12. Composition selon la revendication 7, 8 ou 9, caracterisee en ce qu'elle peut etre 
5 administree par voie orale, parenteral, nasale, vaginale, oculaire, sous-cutan6e, 

intraveineuse, intramusculaire, intradermique, intra p6riton6ale, intracerebrale ou buccale. 

13. Composition selon la revendication 7, 8 ou 9, caracterisee en ce qu'elle est sous 
forme d'un gel, d'une emulsion, de micelles, de nanoparticules, de microparticules, d'une 

10 poudre ou d'un film. 

14. Composition selon la revendication 7, 8 ou 9, caracterisee en ce qu'elle est une 
suspension colloidale de nanoparticules et/ou de microparticules et/ou de micelles de 
polyaminoacides, dans une phase aqueuse. 

15 

15. Composition selon la revendication 7, 8 ou 9, caracterisee en ce qu'elle est sous 
forme de solution dans un solvant biocompatible et en ce qu'elle peut etre inject^e par voie 
sous-cutanee, intramusculaire ou dans une tumeur, 

20 16. Composition selon la revendication 7, 8 ou 9, caracterisee en ce qu'elle est apte a 
former un d£pot sur le site d'injection. 

17. Proc&te de preparation: 

• de medicaments, en particulier pour administration orale, nasale, vaginale, 
25 oculaire, sous-cutanee, intraveineuse, intramusculaire, intradermique, 

intraperitoneale ou intracerebrale, les principes actifs de ces medicaments 
pouvant etre, notamment, des proteines, des glycoproteins, des prolines 
ltees a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol {par exemple 
PolyEthyleneGlycol (PEG), on parle alors de proteines "PEGylees"}, des 
30 peptides, des polysaccharides, des liposaccharides, des oligonucleotides, 

des polynucleotides et des petites molecules organiques hydrophobes, 
hydrophiles ou amphiphiles ; 

• et/ou des nutriments ; 

• et/ou de produits cosm£tiques ou phytosanitaires ; 

35 caracterise en ce qu'il consiste essentiellement a mettre en ceuvre au moins un 
homopolyaminoacide selon la revendication 1 et/ou la composition selon la revendication 
7, 8 ou 9. 
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